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La presente invention concern© an papier de security 
renfermaut un iadicateur de produit effaceur* 

Lea prodnits effaceurs pour les encree de crayons-feu- 
trea et de crayons & Miles que I 9 on trotcve actuellement sent 
5 & base de sulfite ou de bisulfite* Afin'd*emp6cher des modifi- 
- cations franduleuses de documents . de sScurite, tela que cheques, 
billets d* avion et certificate d* actions, des moyens pour veri- 
fier si ces papiers de s6curite out 4t6 falsifies aeraient sou- 
haitables* 

10 Le papier ooll6 aelon la presente invention, approprie 

pour fitre utilise come papier _de s6curit6 f renf erme des 
indicateurs d'ef f acfcur comprenant un compose qui eat sensible- 
ment incoiord am pH dominant du papier mais ce compose pent 
«tre vu sous una forme coloree 4 un pH sup6rieur et la couleur 

15 de ce compose est reversible avec le pH » Quand, dans cette 

presente demande, on dit que ce compost ou d'autres composes sont 
r6versibies avec le pH qu que leur couleur est reversible avec 
le pH v la demanderesse entend pair 1A que les changements dans 
la couleur qui se produisent par cbangement de pH 9 soit par 

20 augmentation , soit par diminution de eelui-oi f sont r6versibles# 
Oeci est une caracteristique impcrtante de la presente inven- 
tion puisqu* elle permet la fabrication facile de papier qui 
est sensiblement incolore mais qui ae colore soit & urn pH su- 
perieur^ soit & un pH inf Srieur et qoi lorsqu'on riajuste ie 

25 pH redevient sensiblement incolore. Oeci est une valeur parti- 
euli&re dans la fabrication du papier ott le papier ainsi defini 
est fabriqu6 par un proc6de qui implique la generation de c as- 
ses de fabrication et qoi pent ensuite Stre recycle i tm pi 
et A une dilution tela v qu' il soit sensiblement incolore* 

30 Un indicateur d'effacement traditionnel - potfr des ef- 

faceurs acides est un indicateur qui implique la formation de 
bleu de ftrusse, c f est-&-dire utilisant du f errocyanure 9 la 
coloration bleue etant engendr&e k ptt faible et ensuite g6n6- 
ralement ne pent plus Stre eiimim6e» A oause.de l'avantage de 

35 la fabrication dormant un pS acide auquel ledit compose qui est 
prevu poor -indiquer une augmentation du pH est sous une forme 
sensiblement incolore f ."11 a 1 ensuit nature llement que 1« papier 
contenant l r indicateur bleu de Prnsse sera sous la forme bleue 
et que cette forme bleue ne pourra plus Stre eiiminee en 
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remontant le pH, oe qui aura pour resultat que ces papiers me 
pourront plus redevenir sous une forma sensiblement incolore* 
II est toutef ois nature llement souhaitabl* que le papier ap- 
prcpri^ pour Stre utilis* comae papier de securit* puisse ttre 
5 rendu senaiblement iacolore afin qu»il puisse Stre, soit sen- 
Biblement blanot soit qu'il puisse Stre facilement imprimS ok 
encr* & la nuance d*sir*e par l'utilisateur. 

La presents invention est basee sur le fait qu'au lieu 
de compter sur les ions sulfite ou bisulfite dans le produit 

10 defacement pour r6agir avec quelque chose dans le papier de 
security pour donner l f indication vi sue lie d*sir*e, la doman** 
deresse s'appuie sur l^alcalinit* qui se produit sur le papier 
par 1' application du produit effaeeur* Les produit s effaceurs 
& base de sulfite tendent et Stre ale alius dans tons les oas et 

15 ainsi engendrent g£n*ralement una alcalimit* suffisante imm*- 
diatement par contact avec le papier pour amener le compose & 
devenir fortement color* . Soutefois les produit s effaceurs an 
bisulfite tendent & Stre aoides, mais dans la presents inven- 
tion la demanderesse s'appuie sur le f ait 9 qu' apr&s application 

20 d f un tel produit effaceur, du dioxyde de soufre s'Svapore du pa- 
pier et le pH du papier trait* augments de sorts que le compos*, 
et par consequent le papier f se colorent fortement quand una 
quantity suffisante de dioxyde do soufre s v est 6vspor* pom 
augmenter suf fisamment le pH • ■* 

25 De preference, le compos* est incolbre au pH dominant 

dans le papier avant le tr alternant mais una l*g*re coloration 
pent Stre tolsr*e particuliferement si le papier est imprim* 
complfttement, comme cela exists poor des papiers pour chfequecfe 
Le degr* de coloration au pH sup*rieur doit Stre te^ qu'il 7 

30 ait une difference nettement visible entre Ids zones qui saat 
eolor*es et celles qui ne le sent pas, mSme si le papier doit 
recevoir une sarimpression sur toute la surf ace • 

Les composes choisis pour I'indicateur du sulfite ou &l 
bisulfite doit Stre sensiblement incolore au pH du papier t 

35 g*n*ralement entre 4 et 8, et color* £ un pH superieur, genera- 
lemsnt dans la region de 7 4 10. S'il est color* partout quand 
il est 4 retat sensiblement incolore t cette coloration est de 
preference jaune* 
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Bn grand nombre de colorants indicateurs elassiques* 
tels que les colorants indicateurs azolques, ne sont pas sa- 
tisf aisants parce que le changement de-couleur est insuffisam- 
ment prononc§* Eigalement tm grand nombre de composes que l f on 

5 pourrait supppser 8tre satisf aisants tandent k r§agir avec 
d 1 autre s constituents dans les papier s de sScurite* Certains 
colorants du triarylmfrfchane cependant sont satisf aisants* Des 
composes appropries comprenaent lo pourpre de bromocresol 
(5i5^^^^^^-^resolsulfoxie-phtaleine) , rouge de crSsol 

10 (e-cresolsulfone-phtal6ine % rouge de phenol (phenolsulf one** 
pht al&Lne) , rouge de bromo-ph£nel (dibromo-<phgnolsulf one-^phta- 
l&Lne) f pttgnolphtal&iae (2^-bis«-^ara-b^dro^ 
pourpre de dipb&aol, et cfr-aaphtolphtaleiaav 

D'autres composts appropries comprennent les colorants 

15 jaune brillant pour papier 300 % (Brilliant Paper Yellow 300 # f 
fabriquS par Sandos Ltd) et les indicateurs fluorescents du 
type acide tr ans-o-coumar i que (acide 2-bydroxy-tranB-ciTrna7Dl que) 
et la P-m6thylumbelliferone (7-taydr oxy-4^m6 thyl-coumarine) et 
l f acide de Gleves (acide 8- amlTio-nap ht al 6ne -2- sulf coaique ) • les 

20 trolls dernier s sont eeulement efficaces quand I'echantillon de 
papier f aprfcs traitement avec un produit alcalin t est vu sous 
les rayons ultra-violet o& on observe una fluorescence verte 
ou b lene« 

Certains de ces composes rtagissent avec le bisulfite 
23 pour former un complexe sensiblement incolore qui ne se colore 
pas quand le pE augments, ou bien qui ne se colore que trds 
lentement t par example au bout de quelques heures $ et par con- 
sequent de tela composes peurent Stre utilises au depart ou 
seulement pour montrer I'utilisation de produit s eff aceurs 
30 a base de sulfite* 

Les composes partlculi&rement pr6f 6r6s dans la prtsente 
invention sont ceux qui ne f orment pas de complexes avec 3e bi- 
sulfite sensiblement incdLores, insensible s au pH. On pr6f6re 
tgalement les composes qui sont fortement fluorescents aux pH 
35 6lev6o* 

On prtf&re surtouv les colorants ae pyr.fene, c t est-A- 
dire des colorants & base de mol&cule de.pyr&ne* sp&cialemeat 
quand celle-ci renferme au moins un groups amino ou un groupe 
hydroxyle et qu f 4Ue est substitute sur certaines ou sur toutes 
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lea positions 1, 3, 6 et 8 par dea group e 3 acide sulfonique. 
Boat particullerement preferes lea acidea pyrene-3*6,8-triaulfo- 
aiques qui sont substitute egalemeat sur la positioa 1 par un 
grospe hydroxy le ou un groupe amino. Le compose pref ere uti- 
lisable dans la preaente Invention eat 1' acide l-hydroxy-pyre- 
ae-3 , 6 ,8-trisulf unique designs par . la suite par le aom commer- 
cial •pyraniae", TM autre colorant de pyrexia approprie est 
V acide l t 3^hydro^pyrene-6,8-diaulfonique. Un autre colo- 
rant approprie ut ilia able comme indicateur avec le sulfite ou 
le bisulfite est le 3,6-dibydr03qrphtalonitrile*. 

Ces derives du pyrexia aont senaiblement incolorea aux 
pH d' environ 5 ou au-dessous et oat generalement tout an plus 
una couleur jaune trea pale et uae fluorescence vert-bleua 
trie ptle a la lumiere du dour maia una f ort» f luoreaceace sous 
lea rayons ultra-violets. Cepandant pour des pH auperieura a 
environ 6 a 7, ila sent fortement color 6s, la "Tyranine" 
ayaat uae fluoreaceace vert-iauae brillaat . Xa pyranine et 
lea autre s colorants de pyrene ae formeat pas de complex© avec 
le biBulfite maia a. la place doaaeat la couleur prononcee deai- 
ree immediatement par contact avec uae aolutioa de sulfite al- 
ealia, et ea quelquea instants, par example Ji* minutea, 
aprea contact avec uae solution de bisulfite acide au fur et a 
assure que le dioxyde de soufre s'evapore* 

II eat Bouvent souhaitable d'iucorporer des aauranta op- 
tiquee dans les iodic at eurs d'effaceur, particulieremeat quaad 
le compoae a una coloration jauae sous sa forme aenaiblement 
iacolore. Avec lea coloraata de pyrene et specialement avec la 
■Pyranine", il eat avantageux d'utiliaer les composes ainulta- 
nement avec un azorant optique ayant une bands d' emission f luo- 
resceate correspondent en longueur d'onde a la baade d* absorption 
du colorant jauaeW Ceci a pour resultat, particulieremeat an 
la presence de quantitea import antes de radiations TJT telles 
%u»elles se presentent dans remission dounee par certains ty- 
pes da lampea fluorescentes tellea que s les lampea fluores- 
centea lumiere du dour artificielle, lea lampes fluorescentes 
noires et la lumiere solaire naturelle, d* augment er l'effet 
de fluoreacence percue du colorant Jauae a cauae de l*effet de 
synergie de 1» emission flaorescente due ft la stimulation par 
1'OBJl (azurant optique) de l'emiaaioa fluoreaceate du coloraat 
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jaune* Lea azurants opt i que s appropri6s Boat bien comma et 
couprentteat par exeaple lea d£riv6s dti stilb6ne f tels que lea 
stilbeiie-tidaziJies* La aynergie existe autre lea indicating 
f Increscent s utili$§e dsns la presente invention et lea azu- 
ranta opfcLques(0BJi)* la qxiantitS d r OBA eat habituellement de 5 
A -60Q % de. preference de 10 4 100 par rapport & la quantite 
de pyr 6ne eu d 1 autre a colorants. La quantite d'aznrant optique 
s'ileve gen6ralement jnaqu'dl 300 mg/nna 2 , bien qne, dans un grand 
nombre de caey des rSanltata optimum puissent Stre obtenus 4 dea 
valours de 10 4 100 mg/mn 2 > T 

Par ailleurs, & lar place de l'azurant classique, on 
pent utiliser tin compose sensible an pH qui, eoaB - ea forme al- 
caline eat fluorescent ayant nne bande d' absorption dana la 
region de I'OT et me bande demission dans l'extremite blene 
dn spectre visible. Be preference, la bande d f emission chevau- 
che la bande d 1 absorption dn colorant "Pyranine" de aorte que 
la fluorescence de la "Pyranifie" est exalt 6e. Be s composes 
qai peuvent Store utilises dana ce bnt comprennent l'acide trans- 
ortho-coumarique (acide 2-hydro^-trana-cinjftamiqtie) , l r acide de 
Gleves (acide fikajninonapbtalfine-2-snlf onique) et la 3-methylum- 
bellif erone. 

r Bans la presente invention, la totalite de 1* indicateur 
d , effaceur,c , est^4-dire tons les ingredients qui aont presents 
dans le papier on dans -me colle d4posee 4 la surface, ayant 
poor but de donner des chsngements de eonleur qoand le papier 
est traitS par xuk ef f aceur oxydant, acide ott alcalin, est de 
preference compl&tement reversible avec le pH. C'est-4-dire 
que tons les conposants dn papier qui changent de couleur avec 
la variation dn pH sont r&versiblea avec le pH. Ifaturellement 
lea indicateurs d'eff aceur oxydant a ne peuvent pas changer de 
conlenr avec le pH/ L' indicateur d'effaceur dans le papier de 
la presente invention consists, de preference essentieliement, 
seulemant enMft compose indicateur pour le sulfite on le bi- 
sulfite , ou bien' essentieliement, seulement d'un melange de 
compose avec tm on plusieurs indicateurs sensiblement inco- 
lores pour un effaceur oxydant, tm indicateur reversible avec 
le pH qui est sensiblement incolore an pH dominant dans le pa- 
pier mais pouvant 8tre vu sous una forme color ee a un pH in- 
fer ieur t et un azurant optique* ^ ^ait particuliferement prefer 6s 
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lea papier e dans lesquels I'indicateur d' eff aceur consists 
essentiellement seulement dudit compose indie at enr pour Id. 
sulfite et/ou le bisulfite, d 1 azurant optique et 6ventuelle- 
ment, d'un iridic at eur sensib lenient incolore pour rax eff aceur 

5 oxydant. Bee indie at eur s appropries pour eff aceur s oxydant s 
sent comma et comprennent certains aminobensothiasoles* 

La composition de I'indicateur pent Stre ineorporde 
dans le papier ou dans une colle appliqu6e sur le papier on bien 
certains compos ants de I'indicateur pemrent Stre dans le pa* 

10 pier et d'autres dans une colle. 

On pref ere generalement appliquer le compose dans un 
encollage Superficiel, par exempli en I'incorporant dans un en- 
collage superficiel classique A la presse A encoller de la ma- 
chine de fabrication du papier. L v encollage superficiel con* 

15 tiendra un liant appr oprie , par exemple de 1'amidon. La concen- 
tration du. compose dans la colle est g6n6ralement de 0 9 1 A 5 % 
par rapport cu poids du liant sec, de preference de O t 2 A 0,5 % 
bien qu'arec le colorant de pyrfene des quantitis plus grandes, 
par exemplu 0,25 A 2 % soient souvent prof exeee* 

20 La quantity de la composition contenant le colorant 

appliques est g6neralement de 1 4 } g/n 2 , de preference 2 4 } 
g/n 2 , calculee sur le poids sec de la composition. 

La quantity de compose incorpore dans le papier ou de- 
poses sur le papier est g6neralement de 1 & 150 mg/m 2 , avec des 

25 quantity* pr6f erees de 2 & 15 »g/m 2 pour la plupart de ces com- 
poses, bien que des quantitSs plus 61er6es, de preference 5 A 
50 ng/n, soient g&aeralesent pr6f6rees avec lea composes dn 
pyrtoe. 

La colle contenant le colorant doit Stre A un pH eruf- 
30 f isamment acide pendant le couehafe af in que le compose soit 
sous la forme incolore, par exemple A un pH de 4 A 5 on 6, sa- 
lon le compost utilise* Le papier sur lequel le compost est ap- 
plique contient souvent d$jA un agent de collage interne aoide 
et ne doit pas avoir un pH alcaliiu 
35 Les composes sont de preference iiraorpores dans la col- 

le sous forme soluble dans l f eau, par exemple sous forme de sel 
de metal alcalin, tel que le sel de sodium (suivi d'une acidi- 
fication) et/ou lis peuvent Stre dissons au prealable dans une 
petite quantite de solvent, tel que le methanol, arant d'gtre 
40 melanges avec le reste de la solution de colle ou de liant* 



7 2410702 

Qttand ce papier est recycl4 sous forme de casses de 
fabrication, il est de preference disperse dans un grand vo- 
lume d'eau af in que le pH auquel le colorant sensible au sul- 
fite on au "bisulfite se colore, soit elev6, par exemple a en- 
viron 8» Ainsi, dans ce recyclage la concentration da colorant 
pent f aoilement Stre ramenSe & environ 5 x 10~* gA comparfi k 
une valeur typ« d f environ 0*5 gA dans la colle elle-meme# 

Sous les papiers selon la presente invention sent col- 
ics k la fois k i'ext&rieur, j compris la colle dans laquelle le 
composS choisi. est- applique, et a I'interieur* Ainsi, ils doi- 
vent Stre non pdreux et fortement colles, pouvoir Stre charges, 
et avoir une surface tr&s lisse* La porositS Gurley est noraa- 
lement d f au moins 12 sAOO ml* 6* de preference d'an moins 25 
sAOO ml. le papier a, de preference, un lissS Bendtsen inf6- 
rieur a 220 ml/mn a 150. mn aBlargeur caiibr6e (¥•&) avec 
de preference une valeur maximum de 150 ml/ten ou moins* Leur 
poids pent aller par exeapla de 40 k 120 g/m 2 . Xe papier de 
s6curit6 pent Stre utilise par exemple pour des billets d 1 a- 
vion, des certificate d* actions ou des cheques banc aires. 

La presente invention est illustree par les exeraples 
descriptifs et non limitatif s ci-aprfes* 

JSgemple 1 

On prepare une solution d'amidon jusqu 9 A ce qa*ell£ 
contienne 10 % d'amidon dans l'eau, en chauff ant la solution 
avec une agitation constante Jasqu'a ce que I'amidon soil; g6- 
lifie puis on 3* refroidit k la temp&rature ordinaire • A une 
quantite de cette solution d'amidon on ajoute 0,5 # de "Fyra- 
nine" , calculee sur le poids d'amidan^et on la dissent. La 
solution est jaune et montre une fluorescence jsune-vert brill- 
iant e. Lb pH de cette solution est r6gl6 en ajoutant de l # acide 
chlorhydrique k une valeur comprise entre 4 et 5. la solution a 
maintenant une nuance jaune tr&s ptle et une fluorescence bleu 
verte moins intense. 

Cette solution, est appliguee sur la surface d f un pa- 
pier pour documents de s6curite et s§ch6e pour dormer un cou- 
chage de 2 - 3 g/m 2 • Le couchage est incolore et montre une 
fluorescence bleu-vert- quand on le place sous la lumi&re ultra- 
violette. 

Qaand en le traite avec une solution alcallne a un pH 
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de 9 a 10, le couchage developpe une couleur i&ane avec xme fluo- 
rescence jarne nette. Quand on le place sons nne Lampe U.V. la 
fluorescence est frotement exalt ee« 

Le traitement du papier avec une solution de sulfite al- 
calia de pH 9 - 10 donne le mine resultat. Quand le papier est 
traite par contre avec une solution de bisulfite acida, une fluo- 
rescence similaire se developpe mais plus lentement. 

Bxenrple 2 

One solution d'amidon contenant de la "Pyraninc" est 
elaboreu exactement come decrit dans l'exemple 1, sauf que 0,05% 
calcule sur le poids d'amidon, d'un azurant optique liquide du 
type stilbene-triajsinc "(Photine AS" , fournie par Hiokson et- 
Velch Limited) est ajoute • 

Le pH de cette solution est regie et la solution est 
appliquee et sechee comme dans l'exemple 1. 

Quand ce couchage est traite avec une solution alcaline 
a an pH de 9 a IX), une coloration datme fluorescente est obte- 
aoe comae dans l'exemple 1, mais la fluorescence est notablo- 
nent plus brillante que dans l'exemple 1 a cause de l'effet de 
1' azurant optique, particulierement quand le papier est place 

sous une lampe UV. 

Quand le couchage est traite avec une solution de sul- 
fite alcalin a un pH de 9-10, on obtient le mftme resultat.Une 
forte fluorescence dattne se developpe lentement quand le couchage 
est traite avec une solution de bisulfite acide. 

n.Tr»Tnple 3 

On prepare une solution d» amidon contenant de la "Fyra- 
xiine" ©xactement comma decrit dans l'exemple 1, sauf que 0,1 
calcule sur le poids d'amidon, de P-methylnmbelliferone est 
ajoute* 

Le pH de la solution est regie , et la solution est 
depose* et sechee comme dans l'exemple 1. 

Qoand on traite ce couchage arec une solution alcaline & 
pH de 9-10 , une couleur jaune fluorescente est obtenue conme 
dans l'exenplw 1, mais la fluorescence est notablement plus 
brillante que dans l'exemple 1 a cause de l'effet de la P-methy- 
Inmbellif erone , particulierement quand on place le papier sous 
la lampe UV. Cet example egalement presents l'avantage que la 
fluorescence du fond dans la zone non traitee avec la solution 
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alcaline est not ablement plus faibie que dans l'exemple 2« 

Quand on traite le couchage OTec una solution de sul- 
fite aloalin k Tin pH de 9-IO, on obtient le mBmo- " rfcmltat . + 
Ttoxt- forte fluorescence iOTBe se A6veloppe lentement quand le 
5 couchage est traits avec una solution de bisulfite acide» 

; Erefltple 4 

On prepare une solution d r amidon contenant 10 # a'ami- 
don dans l'eau en chauffant la solution sous agitation eons- 
tot* "^qp'A-'ce que i f anddon soit gelifiS, puis on la refroi- 

10 dit k la temperature" ordinaire* Utoe solution aqaeuse k 0,5 % cL© 
rouge de phenol (forma soluble dans I'eau de BEE Chemicals Ltd) 
est pr6par6e at un volume suffisant de cette solution d'indica- 
teur eat ajoutee^ a tine quantity da solution d f amidon pour ob- 
tenir una concentration en rouge de ph&iol sur 1* amidon sec de 

15 0,25 %. La solution prang&e resultante qui est k un pH de 6,2 
est appliquee sur la surface d'un papier pour documents coll6 
acida et s£chee pour obtenir un couchage de l f 5 g/m^ • Le cou- 
chage a una couleur leg&rement jaunfitre* 

Qoand on la traite avec une solution alealinu de pH 

20 9-10, le couchage dSveloppe una couleur rouge* Le mSme resul- 
tat est obtenn en le traitant avec una solution de sulfite 
a lc all u au m§me pH « Quand on le traite avec una solution de 
bisulfite acide, le couchage dSveloppe une couleur rouge lente- 
ment en plusieurs heures» 

25 Exemole 5 

On prepare una solution d 1 ami don contenant du rouge de 
phenol exactement de la m8me f aqon que decrite dans l'exemple 4, 
sanf qu'avant una couche de 13 g/1 d r un azurant eptique pulve- 
rulent ("iinbpal* SOP enpoudre de Ciba-iGeigy Ltd) sont a;Jou- 

50 tes a la solution et dissouso 

Une fois cette solution d6pos£e sur le papier, la co- 
loration jaune du couchage est mains prononcee qua dans le cas 
de !• example 4*' Lea reactions obtenues en appliquant une solu- 
tion alcaline de pH 9-10; une solution da sulfite alcalin au 

55 mSme pH, * une solution de bisulfite acide,sont les mfimes que 
dans l'exemple 4 • 

Bxemple 6 

On prepare une solution d* amidon de la m8me fagon que 
decrite dans l^xemple 4, sauf que 5 % de met hylumbellif erane f 
40 calculus sur la poids de l 1 amidon sec, sent ajoutes a la place 
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du rouge de ph£nol* Une f ois cette solution deposee sur le pa- 
pier et sec he e, on.obtient un couehage incolore. 

Qaand on traite le papier avec una solution alcaline f 
il n'y a pas de reaction visible & I'oeil on dans des condi- 
5 tions d'&clairement normal, mais tme fluorescence bleue intense 
pent Stre rue quand le papier couche est examinS sons les ra- 
yons ultraviolets* Quand on traite le papier avec une solution 
de sulfite alcalin, on dbtient la mSme reaction. 

Quand on traite le papier avec une solution acide de bi- 
10 sulfite, et qu'on 1' examine sous les rayons ultraviolets, on 
n v observe pas de reaction immSdiatement mais une fluorescence 
bleue intense se d&veloppe lentement. 

Bxemple 7 

Une composition de fabrication* comprenant 50 % d v une 

15 pfite de bois de r&sineux an sulfate ,et 50 % -d f uue pate de bois 
de feuillus an sulfate, est raffinee 3usqu f A une taumidite de 45° • 
A cette composition de fabrication, on ajoute une colle de rfesi- 
ne, de l'argile, un auxiliaire de retention et, apr&s dilution 
A une consistence appropriee pour fabriquer le papier, le pH 

20 est r6gl6 4 4 f 8 - 5,0 avee de l'alxuu Cette pdte est transfor- 
ms en papier de force 96 g/m 2 sur use machine A papier 6qui- 
p6e d 9 une presse A enooller* 

A la presse A encoller de la machine A papier, le pa- 
pier est coll6 en surface avec une composition d'encollage oom- 

25 prenant une solution & 10 % d v un amidon oxyd6 dans I'ean et con- 
tenant 5 %, calculSs sur le poids d 9 amidon, d'un d6riv6 2-amino- 
bensothiasole connu sous le nom de "Securistain* , 1,2 % , cal- 
culi sur le poids d f amidon, de "Pyranine" , et 6 %, calculi sur 
le poids d 1 amidon, d'un azurant optique & base de stilb&ne- 

50 triazine, pour obtenir une absorption d'eau de 26 %, correspon- 
dent A un couehage de 2,8 g/m 2 • Avant son utilisation la com- 
position d'encollage est r§gl&e A un pH compris entre 4 et 5 
comme dans I'exemple 1* 

Quand le papier ainsi fabrique est traite avec une so- 

55 lution contenant de 1 1 hypochlorite de sodium, tel qu'il est 

utilise dans les^ solutions pour effacement connues, une tache 
brune se developpe« Quand le papier est traite avec un effaceur 
avec stylet a pointe de f eutre contenant une solution de sulfite 
alcalin, use tache jaune fluorescente se produit* Quand le 
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papier est traits airee une solution de bisulfite acide tells 
qu'eile est utilis fee dans les solutions pour ef f acement, cou- 
nties, pe tache- jaune f luorescente gimilaire se produit sur une 
periode de plusieurs minutes^ 
5 Quand le papier est_fabrigu6 de la saSme fagon k par- 

tir d'une composition de fabrication similaire f mais contenant 
jusqu^ 40 % de papier f abrigufe coinme ci-dessus, recycle sous 
forme de casses de* fabrication, un papier ayant des proprietes 
similaire s est obtenu qui ne montre aucune coloration provenant 
10 de la presence .de prdduits chimiques de s&curite dans les cas- 
sis de fabrication recycl&cu Oe papier donne les mSmes reac- 
tions aux rSactif s pour eff acement d§crits ci-dessus # 
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REVINDICATIONS 

!• Papier colle approprie pour Stre utilise come 
papier de security caracteris6 par le fait qu'il renfermt; un 
indicateur d 'eff aceur comprenant tin compose qui est sensible- 
5 ment incolore au pH dominant dans le papier mais qui pent 
Stre vu sous une forme color ee 4 un pH super ieur, et que la 
couleur du compose est reversible avec le pH« 

2 m Papier selon la revendication 1 9 caracterise par 
le fait quo ledit compose ne forme pas de complexe sous forme 
10 incolore avec uu eff aceur au bisulfite. 

3. Papier selon l©s revendications 1 on 2 , caracte- 
rise par le fait que l'indicateur d v eff aceur comprend egalement 
un azurant optique. 

4>« Papier selon l'une quelconque des revendications 
15 precedentes, caracterisS par le fait que ladit composS est un 
colorant de pyrene. 

5. Papier selon la revendication 4 , caracterise par 
le fait que ledit campos& est la "Pyranine* (acide 1-hydroxy- 
pyr6ne~3 , 6 1 8-trisulf onique ) • 
20 6* Papier selon l'une quelconque des revendications 

precedentes, caracterise par le fait que l'indicateur d v effa- 
ceur est essentiellement entierement reversible avec le pH, c'est 
-a-dire que les changements de la couleur dus a des changements 
du pH soit par augmentation, soit par diminution de celui-ci, 
25 sont reversibles* 

7. Papier selon la revendication 6, caracterise par 
le fait que l'indicateur d' eff aceur consiste essentiellement, 
seulement en ledit compose ou bien essentiellement settlement 

en un melange dudit compost avec un indicateur sensiblement in- 
30 colore pour un eff aceur oxydant, et/ou un compose indicateur re- 
versible avec lti pH, c'est-a-dire qui est sensiblement incolore 
au pH dominant dans le papier mais qu 9 il pent Stre vu sous una 
form* coloree & un pH inferieur, et/ou un azurant optique. 

8. Papier selon la revendication 6, caracterise par le 
35 fait que l'indicateur d'effaceur consiste essentiellement seule- 
ment en ledit compose, 1' azurant optique, et eventuelluaent un 
indicateur sensiblement incolore pour un eff aceur oxydant* 

9* Papier selon l'une quelconque des revendications 7 
et 8, caracterise par le fait que l'indicateur pour V eff aceur 
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oxydant est un aminobenzothiazole, 

30. Papier se-lon l»une quelconqtie des revendications 
5» 7 on 8 ^caraeterise par le fait que I'azurant optique est 
un derive du stilbeae. 

11. Frocede. pour verifier l»eff acement de 1'encre sur 
un papier d* securit e : covenant 1« application sur le papier 
selon la revendication 2, dMm off acetic au bisulfite. 

12. ProcSde pour la fabrication du papier .caracterise 
par le fait qu'il comprend ia generation de casses de fabrication 
contenant ledit compose pendant la fabrication du papier selon 
l'nae quelconqtie des revendications 1 4 10* et le recyclage des 
oasses de fabrication ft tm pH et a tme dilution tels.que oe 
papier soit sehsiblement incolore. 



